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Vorliegende Erfindung betrifft ein Ver- 
f ahren zum Abbau von Pektinen. 

Es hat sich gezeigt, daB der irreversible, 
oxydative Abbau von Pektinen nicht mir 
durch Endiole wie z. B. Ascorbinsaure, wie 
im Hauptpatent angegeben, sondern auch 
durch andere Verbindungen bewirkt werden 
kann. Die beim Abbau anf allenden Endstoffe 
sind in beiden Fallen die gleichen. Es ent- 
stehen Verbindungen mit niedrigcrcn Mole- 
kulargewichten als der Ausgangsstoff. Die 
tjrpischen Eigenschaften des Endstoff es sind 
deshalb auch die gleichen beim. vorliegenden 
Verfahren wie beim Verfahren nach dem 
Hauptpatent durch Abbau mit HiKe vou 
Endiolen. Auch beim vorliegenden Verf ahreu 
warden die waBrigen Pektialosungen weniger 
viskos und leichter filtrierbar. 

Schon beim Verfahren nach dem Haupt- 
patent hat sich als besonders geeignet fiir den 
Abbau ein Zusatz von Wasserstoffperoxyd 
erwiesen, da es die abbauende Wirkung der 
Ascorbinsaure stark erhOht imd beschleunigt. 
Es wurde nun gefunden, daB schon beim 



alleinigen Zusatz von geringen Mengen Was- 25 
serstoffperoxyd zur wafirigen Polys acoharid- 
losung bei ZLmmertemperatur ia gewissem 
UmLf ange bereits ein irreversibler, oxydativer 
Abbau der hochpolymeren Polysaccharide er- 
folgt, der viskosimetrisch am leichtesten fest- so 
stellbar ist. Wahrscbeinlich spielen hierbei 
gerrnge Verunr^nagungen in der Losung eine 
Rolle, indem sio eine Aktivicrung des "Wsisser- 
stof fperoxyds verursachen. S bulicb. wie beim 
Zusatz von Ascorbinsaure kann nun auch die 35 
abbauende *W*irkung des Wasserstoffperoxyds 
durch Zusatz von geringen Mengen Redox- 
regulatoren wie Perrosalz, oder durch Tem- 
peraturerhohung Tiber 50** C bedeutcnd ge 
steigert werden. 

Beispiel: 

Eiae 0,25% ige Pektinlosung wird bei 
Zimmertemperatur mit 0,09 g Wasserstoff- 
peroxyd und 0,04 g Ferrosulfat pro Liter 
abgebaut. Die spezifische Viskositat der Lo- 45 
sung, in Prozent der stabilen PektinlSsung 
ohne Zusatz von Wasserstoffperoxyd und 
Ferrosulfat, sinkt innerhalb f iinf Minuten 



40 



opy 



INSCXDCID <CH _ 244249A I > 



auf 60%, va. er^Pstunde auf 15% mid be- 

tragt nach vier Stunden nur noch 3% des 
Ausgangswertes. Die anfangs hocliviskose 
Losting hat also praktisch die Viskositat 
5 reinen Wassers angenommen.. Mit Alkohol 
tritt jetzt keine gelatinSse Fallung mehr ein. 

PATENTANSPRTJOH : 
Vearf ahren ziun A-bbau von Pektinen, da- 
durcli gekennzeicliiiet, daB man den zu ver- 
10 arbeitenden Ausgangsstoff in wS-Briger Lo- 
sting mit geringen Zusatzen von Wasserstoff- 
peroxyd bebandelt, so daB derselbe oxyda- 



tiv einen irr^jj^iblen Abbau zu niedermole- 
kulareren Verbindnngen erfahrt, 

UNTERANSPRtrOHE: i5 

1. Verfabren nacli Patentanspruch., da- 
durch gekennzeichnet, daB die abbauende 
Wirkung des Wasserstoffperoxyds durcb. 
minime Znsatze von Eedoxregulatoren ge- 
steigert wird, 

2. Verfabren nach Patentanspruch nnd 
Unteransprucb 1, dadurcb gekennzeicbnet, 
daB die abbauende Wirkung durck Arbeiten 
bei Temperaturen iiber 50° C erhoht wird. 



Unipektin AG. 

Vertreter: J. Francic, Zurich. 



